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(57) Abstract 

The invention relates to a method for anisotropic 
plasma etching of laterally denned structures in a silicon 
substrate, according to which before and/or during the 
plasma etching process protective layers consisting of at least 
one silicon compound with a second reactant are deposited 
on the side walls of said laterally defined structure, said 
silicon compound being chemically fully compatible with 
the etching process. 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum anisotropen 
Plasmaatzen von lateral definierten Strukturen in einem Sili- 
ciumsubstrat, wobei vor und/oder wahrend des Plasmaatzens 
auf den SeitenwSnden der lateral definierten Strukturen 
Schutzschichten aus mindestens einer Siliciumverbindung 
mit einem zweiten Reaktionspartner abgeschieden werden, 
die mit der Chemie des Atzprozesses voll vertragiich ist. 
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Anisotropes f luorbasiertes Plasmaatzverf ahren 
fur Silicium 

Stand der Technik 

Die Erfindung geht aus von einem Verf ahren zum an- 
isotropen Plasmaatzen von lateral definierten 
Strukturen in einem Siliciumsubstrat gemaB dem 
Oberbegriff des Anspruchs l. 

Das Ausbilden von Strukturen, beispielsweise Aus- 
nehmungen in einem Siliciumsubstrat mittels des 
Plasmaatzverf ahrens ist bekannt. Bekannt ist es 
auch, beispielsweise fur Anwendungen in der Mikro- 
roechanik, Fluorverbindungen zum anisotropen Plas- 
maatzen einzusetzen. Die im Plasma erzeugten Fluor- 
radikale agieren allerdings gegenuber Silicium iso- 
trop, das heifit die laterale Atzrate entspricht im 
wesentlichen der vertikalen, was zu entsprechend 
groBen Maskenhinterschneidungen und abgerundeten 
Profilformen fiihrt. Urn mittels eines Atzverf ahrens 
unter Verwendung von Fluorverbindungen eine verti- 
kale Seitenwand zu erzielen, sind zusatzlich Vor- 


WO 98/37577 


-2- 


PCT/DE98/00421 


kehrungen zu treffen, um die Seitenwand selektiv 
vor dem Atzangriff zu schiitzen und die Atzung auf 
den Stukturgrund, das heiBt den Boden der Ausneh- 
mung, zu beschranken. Die Diskriminierung zwischen 
der Seitenwand der Ausnehmung und dem Atzgrund 
kommt durch einen stark gerichteten vertikalen Ein- 
fall energetischer Ionen zustande, die neben den 
chemisch aktiven neutralen Radikalen gleichzeitig 
im Plasma produziert werden. Die Ionen treffen auf 
die Oberflache des Substrates, wobei der Atzgrund 
stark und die Seitenwande der Ausnehmung dagegen 
nur relativ schwach von Ionen bombardiert werden, 
Es ist bekannt, als Schutzmechanismus fur die Sei- 
tenwande polymerbildende Gase wie CHF 3 einzusetzen, 
die direkt mit dem f luorlief ernden Atzgas gemischt 
werden. Aus den im Plasma vorhandenen polymerbil- 
denden Monomeren wird eine Polymerschicht auf der 
Seitenwand abgeschieden, wahrend die im Plasma pro- 
duzierten Fluorradikale gleichzeitig am infolge Io- 
neneinfalls polymerf reien Atzgrund das Siliciumsub- 
strat atzen. Als nachteilig erweist sich, daB es im 
Plasma beziehungsweise auf dem Weg zum zu atzenden 
Substrat zu einer intensiven Rekombination zwischen 
ungesattigten polymerbildenden Monomeren und den 
Fluorradikalen kommt. Zur uberwindung dieses Nach- 
teils ist es bekannt, die storende Rekombination 
von ungesattigten polymerbildenden Monomeren und 
den zur Siliciumatzung fahigen Fluorradikalen zu 
verhindern, indem das Plasmaatzen in Atzschritte, 
bei denen ausschlieBlich f luorlief ernde Gase einge- 
setzt werden, und Depositionsschritte, bei denen 
ausschlieBlich Depositionsgase , wie die polymerbil- 
denden Gase, eingesetzt werden, getrennt wird. Die 
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beiden eingesetzten Gassorten begegnen sich auf- 
grund der 2eitlichen Trennung ihrer Verwendung im 
Plasma nicht, so daB auch keine nennenswerte Rekom- 
bination erfolgen kann. 

Es ist auch bekannt, die Seitenwande zu passivie- 
ren, indem im Plasma neben den atzenden Fluorradi- 
kalen Sauerstof fradikale beziehungsweise Stick- 
stof fradikale eingesetzt werden, die das Silicium 
der Seitenwand oberf lachlich in Siliciumoxid bezie- 
hungsweise Siliciumnitrid umwandeln. Da die dielek- 
trische Oberflache durch die Fluorradikale beson- 
ders stark mit Ionenunterstiitzung und weniger stark 
ohne Ionenunterstiitzung geatzt wird, schreitet die 
Atzung im wesentlichen auf dem Atzgrund voran, wah- 
rend die Seitenwand relativ geschiitzt bleibt. Ein 
wesentlicher Nachteil dieses Verfahrens besteht 
darin, daB die oberf lachlich erzeugten Silicium- 
oxid- beziehungsweise -nitridschichten nur atomare 
Dicken aufweisen, das heiBt im Bereich von 1 nm und 
darunter liegen. Die oberf lachlich erzeugten Sili- 
ciumoxid- beziehungsweise Siliciumnitridschichten 
sind daher nicht sehr dicht und bieten nur unvoll- 
standigen Schutz* Dies fxihrt dazu, daB die ProzeB- 
kontrolle erschwert wird beziehungsweise das Pro- 
zeBergebnis durch sekundare Effekte stark beein- 
fluBt wird. Die Profilformen der auszubildenden 
Strukturen sind nie vollstandig senkrecht, da es 
immer Seitenwandangrif f e und folglich auch Masken- 
randhinterschneidungen gibt. Um die Wirksamkeit 
dieser Passivierung zu steigern, werden kryogene 
Verfahren eingesetzt, wobei durch Tiefkiihlen der 
Siliciumsubstrate auf Temperaturen bis unter -100 °C 
zusatzlich zur Sauerstof f passivierung oder Stick- 
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stof fpassivierung die Seitenwandreaktion ausgefro- 
ren wird. Diese Verfahren sind im US-Patent 
4,943,344 beschrieben. Als nachteilig erweist sich 
der hohe apparative Aufwand und die damit verbun- 
denen Kosten, sowie die vergleichsweise geringe Zu- 
verlassigkeit der Komponenten. 

Vorteile der Erfindung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum anisotro- 
pen Plasmaatzen von lateral definierten Strukturen 
in einem Siliciumsubstrat , wobei vor und/oder wah- 
rend des Plasmaatzens auf den Seitenwanden der la- 
teral definierten Strukturen Schutzschichten aus 
mindestens einer Siliciumverbindung abgeschieden 
werden. In besonders vorteilhaf ter Ausgestaltung 
sieht die Erfindung vor, auf den Seitenwanden der 
lateral definierten Strukturen, insbesondere Bal- 
ken, Graben, Kammen oder Zungen, Siliciumoxid- 
und/oder Siliciumnitridschichten abzuscheiden* Die 
Strukturen sind vorzugsweise mit Hilfe einer Atz- 
maske definiert. Die erf indungsgemaBe Vorgehens- 
weise fiihrt in vorteilhaf ter Weise zu einer dicken, 
das heifit einige nm bis einige 10 nm dicken, Sili- 
ciumoxid- beziehungsweise Siliciumnitridschicht auf 
den Seitenwanden der Struktur. Diese Schutzschicht 
halt bereits bei Zimmertemperatur dem Atzangriff 
der im Plasma gebildeten Radikale, insbesondere der 
vorzugsweise eingesetzten Fluorradikale, stand und 
ermoglicht damit einen besonders sicheren und stor- 
unanfalligen Atzvorgang. In vorteilhaf ter Weise ist 
das Verfahren auch bei tieferen Substrattempe- 
raturen durchfiihrbar , wobei bei jeder Temperatur 
eines Substrates ein bestimmter Parameterbereich 
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der Gaszusammensetzung zu verwenden ist, der. zum 
Erhalt senkrechter Atzprofile fiihrt. 

Die Erfindung sieht in vorteilhaf ter Weise vor, daS 
das im Plasma Fluorradikale freisetzende Atzgas 
Eghwefelhexaf luorid SF 6 oder Stickstof ftrif luorid 


W*f 3 gegebenenfalls als Gemisch zusammen mit Argon 
ist. Dem die Fluorradikale liefernden Atzgas werden 
zur Bereitstellung der die Schutzschicht bildenden 
Komponenten Oxid- und/oder Nitridbildner sowie ein 
sekundarer Reaktant zugefiigt. Als Oxid- beziehungs- 
weise Nitridbildner wird Sauerstof f 0 2 , Distick- 
stoffoxid N 2 0, ein anderes Stickoxid NO, N0 X , Koh- 
lendioxid C0 2 , oder Stickstof f N 2 zugesetzt. In 
vorteilhafter Weise sieht die Erfindung bei der 
Verwendung von NF 3 als Atzgas vor, keinen gesonder- 
ten Nitridbildner einzusetzen, da der bei dem Zer- 
fall des Atzgases NF 3 freiwerdende Stickstoff zur 
Nitrifizierung dient. Als sekundarer Reaktant, das 
heiBt als die die Silicium-Komponente der Schutz- 
schicht liefernde Verbindung, wird vorteilhafter- 
weise Siliciumtetraf luorid SiF 4 eingesetzt. Aus dem 
sekundaren Reaktant, also vorzugsweise SiF 4 , und 
dem aus dem Oxid- oder Nitridbildner stamraenden Re- 
aktionspartner Sauerstoff beziehungsweise Stick- 
stoff wird erf indungsgemafi auf der Seitenwand der 
Struktur das Reaktionsprodukt Si0 2 , Si x N y oder eine 
Mischung aus Si x O y N 2 abgeschieden. Der sekundare 
Reaktant SiF 4 reagiert nicht mit den aus dem SF 6 - 
Zerfall stammenden Fluorradikalen, sondern aus- 
schliefclich mit Sauerstoff beziehungsweise Stick- 
stoff, wobei sogar zusatzlich Fluorradikale freige- 
setzt werden (SiF 4 +0 2 <====> si0 2 +4 F*; SiF 4 + x 0* 
siO x F 4 . x + x F*). 
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Selbstverstandlich ist es auch moglich, das erf in- 
dungsgemaBe Plasmaatzen in voneinander getrennte 
Atz- und Abscheideschritte zu trennen, wobei wah- 
rend des Atzschrittes lediglich geatzt und wahrend 
des Abscheideschrittes das vorstehend beschriebene 
Abscheiden der Siliciumverbindung durchgefuhrt 
wird. In besonders bevorzugter Weise werden die 
Atzschritte alternierend mit den Abscheideschritten 
durchgefuhrt. 

Die Affinitat der erf indungsgemaB bevorzugten Oxid- 
beziehungsweise Nitridbildner gegeniiber dem sekun- 
daren Reaktanten, also vorzugsweise SiF 4 , ist ge- 
ring genug, da6 in der Gasphase insbesondere unter 
den erf indungsgemaB bevorzugten niedrigen Prozefi- 
driicken und den erf indungsgemaB vorgesehenen 
Verf ahrensbedingungen, insbesondere dem UberschuB 
an freien Fluorradikalen im Plasma, selbst unter 
hochdichter Plasmaanregung keine nennenswerte Um- 
setzung zwischen den Oxid- be ziehungs weise Nitrid- 
bildnern und dem sekundaren Reaktanten stattfindet* 
Dadurch wird in vorteilhaf ter Weise vermieden, daB 
eine Reaktion beispielsweise eines Oxidbildners mit 
SiF 4 zu Si0 2 bereits in der Gasphase erfolgt, wobei 
der gebildete Feststoff auf die Oberflache des Sub- 
strats herabfallen wxirde und dort eine Mikromaskie- 
rung mit Atzgrundrauhigkeiten beziehungsweise Na- 
delbildung bewirken kann. Der erf indungsgemaB vor- 
gesehene niedrige ProzeBdruck bewirkt durch grofie 
freie Weglangen eine Reduktion der 

Umsetzungswahrscheinlichkeit in der Gasphase sowie 
eine Reduktion von Mikroloading-Ef fekten bei der 
Siliciumatzung in schmalen Trenchgraben . 
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Die Erfindung fuhrt also in vorteilhafter Weise zur 
Abscheidung von atzbestandigen Siliciumverbindungen 
an den Seitenwanden der lateral definierten Struk- 
turen, die als Schutzschicht wirken. Im Verlauf des 
erfindungsgemaBen Verfahrens treffen kontinuierlich 
aktivierte Siliciumf luoridverbindungen und Sauer- 
stoff- beziehungsweise Stickstof fradikale sowie ein 
hoher Anteil an Fluorradikalen auf der Silici- 
umoberflache auf.Dabei wird eine dicke dielektri- 
sche Schicht dort ausgebildet, wo die in vorteil- 
hafter Weise erf indungsgemafi vorgesehene intensive 
Ioneneinwirkung nicht erfolgt, das heifit auf den 
Seitenwanden. Auf ionenbombardierten Flachen, das 
heiBt dem Boden der Strukturen, insbesondere Aus- 
nehmungen oder dem Atzgrund dominiert der EinfluB 
der Fluorradikale und die Atzreaktion, so daB das 
Siliciumsubstrat dort abgetragen wird. Die Erfin- 
dung stellt demgemaB ein Passivierungsystem fur die 
Seitenwande lateral definierter Strukturen bereit, 
das ohne besondere ZusatzmaBnahmen mit den reakti- 
ven Fluorradikalen vertraglich ist. 

Die Erfindung sieht in besonders vorteilhafter Aus- 
gestaltung vor, das Verfahren mittels einer hoch- 
dichten Plasmaquelle, zum Beispiel PIE (Propagation 
Ion Etching) , ICP (Inductive Coupled Plasma) , ECR 
(Electron Cyclotron Resonance) durchzufuhren, wo- 
durch es ermoglicht wird, hohe Fliisse von Atz- und 
Passivierspezies sowie von Ionen mit niedriger En- 
ergie einzusetzen. Dadurch wird eine hohe Atzrate 
und Maskenselektivitat erreicht, was letztendlich 
zu einem hohen Siliciumabtrag bei gleichzeitig ge- 
ringem Maskenmaterialabtrag fiihrt. 
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Die Erfindung sieht in vorteilhaf ter Weise vor, den 
Durchbruch von moglicherweise auf dem Atzgrund 
abgeschiedenen Siliciumverbindungen , vorzugsweise 
Si0 2 / zu beschleunigen, indem sogenannte Si0 2 «ver- 
zehrende Case wie CHF 3 , C 4 F 8 , CF 4 , C 2 F 6 Oder C 3 F 6 
dem Gasgemisch zugesetzt werden. Die Si0 2 -verzeh- 
renden Gase atzen aufgrund ihres Kohlenstof f gehal- 
tes unter gleichzeitiger Ioneneinwirkung Si0 2 be- 
sonders gut. Auf diese Weise werden ein sauberer 
Atzgrund und noch hohere Atzraten erreicht. tiber- 
dies wird eine Nadelbildung auf dem Atzgrund ver- 
mieden. Diese Scavenger-Gase (Scavenger = oxidver- 
zehrend) konnen kontinuierlich dem Plasma als kon- 
stante Beimischung zugesetzt werden, oder aber von 
Zeit zu Zeit oder periodisch uber eine kurze Zeit 
eingelassen werden, urn wahrend eines solchen Flashs 
Oxidverunreinigungen des Atzgrundes abzutragen. 

Die Erfindung sieht in besonders vorteilhaf ter 
Weise vor, dafi das Plasmaatzen unter gleichzeitiger 
Ioneneinstrahlung durchgefuhrt wird, wobei die ein- 
gesetzte Ionenenergie vorzugsweise bei 1 bis 
100 eV, insbesondere bei 30 bis 50 eV liegt. 

Vorzugsweise weisen die fur das Plasmaatzen einge- 
setzten Medien Gasflusse von 10 bis 200 seem auf 
bei einem ProzeBdruck von 1 bis 50 /xbar. 

Die Erfindung sieht in einer weiteren vorteilhaften 
Ausgestaltung vor, die Plasmaerzeugung durch Mikro- 
welleneinstrahlung beziehungsweise Hochf requenzein- 
strahlung bei Leistungen von 500 bis 2000 W durch- 
zufiihren. 
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Die Erfindung sieht insbesondere vor, die Ionen- 
dichte, die Ionenenergie und die Relation geladener 
zu ungeladener Teilchen unabhangig voneinander zu 
regeln. 

In besonders vorteilhafter Ausgestaltung sieht die 
Erfindung vor, den GasfluB fiir SF 6 bei 20 bis 
200 seem einzustellen. 

Die Erfindung sieht auch vor, den GasfluB fiir SiF 4 
bei 10 bis 50 seem einzustellen. 

Die Erfindung sieht in einer weiteren Ausgestaltung 
vor, den GasfluB fiir Sauerstoff bei 10 bis 100 seem 
und den GasfluB fiir die Si0 2 -verzehrenden Gase, 
insbesondere C 4 F 8 , bei kontinuierlichem GasfluB bei 
2 bis 10 seem einzustellen. Bei gepulstem Scaven- 
ger-GasfluB kann dessen FluB hoher gewahlt werden, 
beispielsweise 30 bis 60 seem C 4 F 8 alle 30 bis 60 
Sekunden einmal uber 5 Sekunden Dauer. Ein Pulsen 
des Scavenger Flusses fiihrt in den ProzeB kurze 
Reinigungsschritte ein, die bei entsprechend hohe- 
rem FluB eine kurzzeitige, intensive Reinigungswir- 
kung entfalten, ohne die Prof il form storend zu be- 
einflussen. Da der Scavenger nur kurzzeitig anwe- 
send ist, kann er die Atzprofile nicht nachteilig 
beeinf lussen, aber trotzdem den Atzgrund gut von 
Verunreinigungen befreien, Auf dem Atzgrund werden 
durch intensiven Ioneneinfall Verunreinigungen ra- 
scher abgetragen, als der Scavenger den Durchbruch 
durch das Seitenwand (schutz) oxid schafft. 

Die Erfindung sieht in einer weiteren Ausgestaltung 
vor, das zur Ionenbesehleunigung an der Substrat- 
elektrode eine Hochf requenzleistung von 5 bis 50 W 
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bereitgestellt wird, was Beschleunigungsspannungen 
von 2 0 bis 150 V entspricht. 

Zeichnungen 

Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend in 
Ausfuhrungsbeispielen anhand der zugehdrigen Figu- 
ren naher erlautert. Es zeigen: 

Figur 1 einen Langsschnitt durch ein Silicium- 
substrat mit lateralen Strukturen und 

Figur 2 eine Darstellung des Prinzips des Atz- 
prozesses . 

Die Figur 1 zeigt eine mittels des erf indungsge- 
mafien Plasmaatzverf ahrens hergestellte Struktur in 
einem Siliciumsubstrat . 

Sie zeigt ein Substrat 1 mit einer durch die Sei- 
tenwande 3 def inierten Ausnehmung 2. Dargestellt 
ist ferner der Atzgrund 4 sowie eine schmalere Aus- 
nehmung 2 1 . 

Das Verfahren zum anisotropen Plasmaatzen von late- 
ral def inierten Ausnehmungen 2, 2' in einem Silici- 
umsubstrat 1 wurde mit dem Atzgas SF 6 und einem 
GasfluB von 75 seem (SF 6 ) durchgef (ihrt . Als Oxid- 
bildner wurde 0 2 mit einem GasfluB von 3 8 seem und 
als sekundarer Reaktant SiF 4 mit einem GasfluB von 
38 seem eingesetzt. Das Abscheiden der Schutz- 
schicht, also der Siliciumverbindung Si0 2 , geschah 
gleichzeitig mit dem Plasmaatzen von selbst. Die 
Temperatur des Substrats 1 lag bei 10° C, Der Pro- 
zefidruck lag bei 20 /zbar und die eingesetzte PIE- 
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Quelle lieferte eine Mikrowellenleistung von 650 W 
(2,45 GHz) . Zur Erzeugung einer Ionenbeschleuni- 
gungsspannung wurde an der Substratelektrode eine 
Hochfrequenzleistung von 5 W (13,56 MHz) einge- 
setzt, wobei die Ionenbeschleunigungsspannung (DC- 
bias) 40 V betrug. 

Die Figur 1 zeigt, daS mittels der vorstehend 
genannten Verf ahrensbedingungen in vorteilhafter 
Weise senkrechte Seitenwande 3 der Ausnehmungen 
2, 2' im Substrat 1 erzeugt wurden. In besonders 
vorteilhafter Weise ergeben sich ausgesprochen ge- 
ringe Atzratenunterschiede zwischen breiten Ausneh- 
mungen 2 und schmaleren Ausnehmungen 2 1 . 

In der Figur 2 ist das Prinzip des Atzprozesses 
dargestellt* Gleiche Teile sind mit denselben Be- 
zugsziffern wie in Figur 1 versehen. Es ist ein 
Substrat 1 dargestellt, in das durch den AtzprozeB 
eine laterale Ausnehmung 2 1 eingebracht wird. Fiir 
die Seitenwandpassivierung werden in das Plasma, 
zusatzlich zu den in diesem ausgebildeten Fluorra- 
dikalen und positiv geladenen Ionen Siliciumte- 
trafluorid SiF 4 und Sauerstoff eingefiihrt, die eine 
fluorvertragliche Seitenwandpassivierung gewahrlei- 
sten. Am Atzgrund 4 findet durch Ionenunterstiitzung 
die Umsetzung von Silicium und Fluorradikalen zu 
fliichtigem Siliciumtetraf luorid statt, welches den 
Atzgrund verlafct, was die erwunschte Atzreaktion 
darstellt. Die Atzung erfolgt am Atzgrund 4 spontan 
und benotigt also an sich keine Ionenunterstiitzung. 
Aufgrund des starken Ioneneinf alls wird dort jedoch 
die Bildung von die Atzung hemmenden Siliciumoxiden 
oder Oxyfluoriden unterdriickt. 
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An den Seitenwanden 3, die nur einem vergleichs- 
weise geringen Ionenbombardement ausgesetzt sind, 
kann dagegen eine Reaktion von Siliciumtetraf luorid 
mit Sauerstoff zu einem die Atzung hemmenden Sili- 
ciumoxid oder -oxyfluorid erfolgen, das sich als 
Film auf den Seitenwanden 3 abscheidet. Zu einem 
geringen Teil wird dabei das auf dem Atzgrund ge- 
bildetete Siliciumtetraf luorid, das den Trenchgra- 
ben verlassen will, in einer Riickreaktion zur Film- 
bildung auf den Seitenwanden 3 verbraucht, was 
durch die gestrichelten Linien in Figur 2 angedeu- 
tet ist. Der wesentliche Teil des zum Seitenwand- 
filmaufbau benotigten Siliciumtetraf luorids wird 
jedoch aus der Plasmachemie geliefert, das heiBt 
Siliciumtetrafluorid wird als das wesentliche Pas- 
siviergas zusammen mit Sauerstoff ins Plasma einge- 
leitet, was in der Figur 2 durch die durchgezogenen 
Linien gekennzeichnet ist. Wie man in Figur 2 er- 
kennen kann, wird bei dieser Filmbildungsreaktion 
aus SiF 4 sogar zusatzlich Fluor freigesetzt, das 
zusatzlich die Atzreaktion auf dem Atzgrund unter- 
stutzen kann. Deswegen ist das Microloading bezie- 
hungsweise der RIE-lag, das heiBt die Abnahme der 
Atzrate in schmalen Trenches verglichen mit brei- 
ten, bei dieser Chemie relativ moderat ausgepragt, 
da sich im Trench durch die Wandf ilmbildungsreak- 
tion zusatzliches Fluor bildet. 

In einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel wurden unter 
ICP-Anregungsbedingungen (ICP: Induktiv gekoppeltes 
Plasma) mit Hochf requenzanregung die nachfolgenden 
vorteilhaften Parameter gefunden. Die GasfluBe be- 
trugen 40 seem SF 6 , 60 seem 0 2 , 21 seem SiF 4 und 5 
seem C 4 F 8 als konstanter Gasf luft. Der Druck betrug 


WO 98/37577 


-13- 


PCT/DE98/00421 


15 mTorr = 20 /xbar unci die ICP-Hochfrequenzleistung 
800 W bei 13.56 Mhz, sowie die Substratleistung 
(Bias-Power) 10 bis 15 W bei 13.56 Mhz. Die Bias- 
spannung wurde auf 40 bis 100 V eingestellt. Bei 
einem gepulsten C 4 F 8 -FluB wurden folgende Gasflusse 
eingestellt: 40 seem SF 6 , 60 seem 0 2 , 21 seem SiF 4 , 
30 - 60, vorzugsweise 45 sccra. C 4 F g . Dabei wurde 
C 4 F 8 periodisch alle 30 - 60 Sekunden, vorzugsweise 
alle 45 Sekunden einmal uber eine Zeitdauer von 5 
Sekunden zugefuhrt. Die ICP-Hochfrequenzleistung 
betrug dabei 800 W und die Substratleistung 12 W. 
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Anspriiche 

1. Verfahren zum anisotropen Plasmaatzen von late- 
ral def inierten Strukturen in einem Siliciumsub- 
strat, wobei vor und/oder wahrend des Plasmaatzens 
auf den Seitenwanden der lateral def inierten Struk- 
turen Schutzschichten aus mindestens einer Silici- 
umverbindung abgeschieden verden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die Siliciumverbindung Siliciumoxid oder 
Siliciumnitrid oder Siliciumoxynitrid ist. 

3 . Verfahren nach Anspruch 2 , dadurch gekennzeich- 
net, dafi die Siliciumoxidschicht oder Siliciumni- 
tridschicht aus einer dem Atzgas zugesetzten Sili- 
ciumverbindung und Sauerstoff und/oder Stickstoff 
als Reaktionspartner abgeschieden wird. 

4 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet , da£ die dem Atzgas zu- 
gesetzte Siliciumverbindung zu diesem vertraglich 
ist, das heifit nicht mit der Atzchemie, wohl aber 
mit Sauerstoff und/oder Stickstoff reagiert. 
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5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die dem Atzgas zu- 
gesetzte Siliciumverbindung SiF 4 ist. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB dem Atzgas 0 2 , 
N 2 0, NO, N0 X , C0 2 Oder N 2 zugesetzt wird. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspria- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB als Reaktionspart- 
ner 0 2 und/oder N 2 zugesetzt wird. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet , dafi der Reaktionspart- 
ner 0 2 und/oder N 2 aus dem Atzgas geliefert wird. 

9 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das zum Plasmaat- 
zen eingesetzte Atzgas ein f luorlieferndes Gas, 
vorzugsweise SF 6 Oder NF 3 , ist. 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB dem Atzgas Si0 2 - 
verzehrende Gase, insbesondere CHF 3 , CF 4 , C 2 F 6 , 
C 3 F 6 oder C 4 F 8' kontinuierlich zugesetzt werden. 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Si0 2 -verzeh- 
rende Gas nur kurzzeitig und periodisch zugefiihrt 
wird, urn wahrend solcher Reinigungsschritte den 
Atzgrund intensiv zu reinigen. 

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Plasmaatzen in 
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voneinander getrennten Atz- unci Abscheideschritten 
durchgefuhrt wird, wobei der Atzschritt alternie- 
rend mit dem Abscheideschritt durchgefuhrt wird. 

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet , daB das Plasmaatzen 
unter gleichzeitiger Ioneneinstrahlung durchgefuhrt 
wird, vorzugsweise. mit einer Ionenenergie von 1 bis 
100 eV, vorzugsweise von 30 bis 5.0 eV. 

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die fur das Plas- 
maatzen eingesetzten Medien Gasflusse von 10 bis 
2 00 seem und Prozessdriicke von 1-50 /xbar (0,l-5 Pa) 
aufweisen. 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Siliciumsub- 
strat wahrend des Plasmaatzens gekiihlt wird. 

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Plasmaerzeu- 
gung durch Mikrowelleneinstrahlung beziehungsweise 
Hochfreguenzeinstrahlung (HF) bei Leistungen von 
500-2.000 Watt erfolgt. 

17 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Ionendichte, 
die Ionenenergie und die Relation geladener (= Io- 
nen) zu ungeladenen Teilchen (= Neutralspezies) un- 
abhangig voneinander geregelt wird. 

18. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der GasfluB fur 
Schwefelhexafluorid SF 6 20-200 seem betragt. 
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19. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daft der Gasflufi fur 
Siliciumtetraf luorid SiF 4 10-50 seem betragt. 

20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet , daft der GasfluB fiir 
Sauerstoff 0 2 10-100 seem betragt. 

21. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, dafi der GasfluS fiir 
die Si0 2 -verzehrenden Gase, insbesondere C 4 F 8 , 2 - 
10 seem betragt. 

22. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, da/3 C 4 F g periodisch 
alle 3 0 bis 60 Sekunden einmal iiber eine Zeitdauer 
von jeweils 5 Sekunden und mit einem Flufi von 30 
bis 60 seem eingelassen wird. 
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